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An oil-water-repellent copolymer having high soil release properties is prepared by copolymerizing at least 
25 weight percent of a polymerizable fluoroalkyi monomer and 5 - 50 weight percent of a polymerizable 
acrylate or methacrylate having the formula; CH2 = CR1COO(CH2CH20)nR2 wherein R1 and R2 may be 
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Schmutz-, cil- uneL wasserabweisendes CQpolymeres. sowie j.'4ittel 
mit exnein G-ehalt desselben 



Die Srflndiirtg betrifrt ein aclimutz--, dl-r uM wasserabwBlsendes' 
Copolymeres sgwie ein Mittel mit einem ffehalt an dem Gopoly- - 
meren. . 

Jis sind bereits ol- "and vtesaerabif/feisende Mittel- bekannt, welohe 
ein Polymere^ aiis einem P:luox-al]£yXme).noineren enthalten, wie z.B. 
aus eineni'Acrylaauree'ster. "Oder einem HsthaQrylsaureester mit 
einer Perfluoralkylg^^wppe, odea* ein CopQlyiaere's, hergestellt 
aus einem polymeriaierbaren Eluoralfcylmonor/ieren und einera 
polymerisierbayen weiteren Konomeren, vrxe einein Aorylsaure- 
eater, Maleinsaureanfiy-drid, Ohloropren, Butadien oder Methyl- 
vinyHGeton*. 



Biese herlcommliclien 51- -and ■v/as'aerabv/.eisenden, Mittel f uhren bei 
Beiiandlung von Textilmaterlal oder dgl, mit diesem Mittel zu 
einer auageaeicimeten ola-bweisenden ¥irlcung gegenUber tieri-- 
S-olien una pfianzlieben Olen wnd Mineralolen mit geringer 
Tiskositai;,. Mese bekannten ol- und wasijerabweis.enden Mittel - 
Mben. jedooh d^n KaohteiJ., daJ die aGMutza1)weisende •Wirkung 
reclit gering ist "und da6 attjoh/die olabvfeisenden ligenscliaf ten 
bei Sctowerol mit tolier Yiako,si-tat gering aind, Ein 01 mit 
laoher -Viakoaitat llaftet z. Be leieht an .einem mit dem Jier- 
■kSmmliblien Mittel be33,andelten iejctilmaterial an und ist 
danacte, durch WasQlien nur sehr aohwer zu entferneai-. Me unge- 
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niigende olabweisende V/irkung gegeniiber schmutzigem 01 fUhr-fc 
3u einem Anhaften des Maschlnencls und von Schmutz, welclie 
durch ¥aachen nur schwer entfernt werden konnen (z.B. bei 
Arbeitskleidung) . 

Es ist somit Aufgabe der Torllegenden Erfindung eln Copolymere 
zu schaffen, welches gate 61- und wasserabweisende Eigenschaf- 
ten hat urid insbesondere eine hohe schmutzabweisenle Wirlning, 
sovfie ein Kittel mit einem G-ehalt an diesem Copolymeren. 

Diese Aufgabe wird erf indrnigsgemaij durch ^ Copolymeres ge- 
lost, - welches durch Copolymerisation von mindestens 25 Ge- -. 
wichtsprozent eines Pluoralkylmonpmeren, 5 - 50 G-ewiehtspro- 
zent eines polymerisierbaren Aorylats oder Methacrylats der 
Porrnel 

, - on''coo(CH2CH20).^a^ 
1 2 

wobei R und R Wasserstof fatome oder Methylgruppen bedeuten 
und n eine ZaM von 5-50 bedeutet, herstellbar ist. 

Es ist ferner bevorzugt, das polymerisierbare Fluoralkyl-^ 
m'onomere und das polymerisierbare Acrylat oder Methacrylat 
mit Acrylnitril oder Methacrylnitril zu copolymerisieren, 
wobei ein Copolymeres mit ausgezelehneten schmutzabweisenden 
Eigenschaften erhalten wird. 

Ein mit den erfindungsgemaBen Mitteln behandelter Stoff zeigt 
ausgezeichnete schmutz-, ol- und wasserabwelsende Eigen- 
schaften, insbesondere auch gegeniiber hochviskosem Ol und 
Schmutz, welche durch Waschen leicht entfernt verden kbnnen. 

Wenu die durchschnittliche Zahl n in der Pormel auSerhalb 
des' Bereichs. von 3 - 50 liegt so ist die schmutsabweisende 
Wirkung ungeniigend und die ol- und wasserabweisende. Wirkung 
ist herabgesetat, Aueh andere Eigenschaften sind in diesm 
Fall verschlechtert. Die besten Ergebnisse werden mit r> = 
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4 - 25 erzielt-.-"-R^ kann ein- Wasserstoffatoni oder eine Methyl- 
gruppe sein. Gewohzilich ist Jedpch- eine- Methylgruppe bevorzugt. 
Im folgenden seien einige typisclie Acrylate 'und Methacrylate 
dieser Art auf gezMh.lt: 

= G(CH^)C00CCH2CH2G)^^^H, 

' = G(CH2)C0O(GH2GH20) gGH5 , 
GH2 = CCGH^lGGOCCHgCHgOO^jGH^, etc. 

Die polymerisierbaren.FluDralkylmoriomeren konnen endstandige 
Polyfluoralkylgruppen mit 5 - 15 Kolile.nstoffatomen aufweisen. ■ 
Insbesondere- kommen ungesa-ttigte Ester in Prage , ' wie -Acrylate 
imd Methacrylate-ffiit endstandigen Perfluoralkyigruppeniiit • 
3-15 Kolilenstoffatomen. Derartige Mo.nbmere umfassen z, B. ■ 
C:P^(OF^)^iGE^)^^OGO0E = QE^ , Q-p^iGF^) ^QE^OGOO(CE^) CE^, 
(GP^)2GF(GI'2)g(CH2)30GQCH = GH2,; " ■ - 

CGPj)2GP(G]|)^q(GII2)50G0CH = CHg, ■ ■ ' 
CE^CCP2)6(GH2)20C0G(GH^) = GHg, 
(GJ'5)2CP(GF2)5(CH2)20G0GH = OH2, 
GFjrCT2)YS02N(G5H^){CH2)20C0GH = GH2V 
GF^(GF2)^(GH2)40G0GH.= GH2, " ■ 
GF^(CP2)>^S02rr(GHj.)(CH2}20^0C(CHj.) = GH2, , 
Ci'^(GF2)5G0CGH =-GH2, ' 

(CF^)2CFCGP2)gGH2GH(0H)GH2000GH = CH2, . - 

(GP^)2CP(CF2)6CH2GH(CG0GHj)OG0G(CH^) ^ GH2, ■ 
imd ferner eignen sich die folgenden Fl-aoralkylmonomeren: 
GF2G10P2GP(CJ'2)yC0]IHG0QGH = GHg,. . ■ ' 

H(GI'2)^qCH20QOCH = GH^, • 
CP2C1(CI'2>^:qGH^0C0G(GH2) =. GHg. 

Monomer,e init Perf luoralkylgruppen sind bevorzugt, obgleich aueb 
and ere polymer is ierbare Pl-uoralkylmonomere sich gut eignen. 
Hinsichtileii der -Zuganglichkeit und der WirtscM'tlichkeit- 
sind Perf Moralkylacrylate und -methacrylate der Forinel ' . 

E^RQCQCR.^-= CH2 ' £U . 
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bevorzugt, wobei eine geradkettige oder verzweigtkettlge 
Perfluoralkylgruppe mit 3-15 Kohlenstof f atomen teaeutet una 
wobei R eine geradkettige oder verzweigTcettige Alkylengruppe 
mit 1 - 10 KohlenstoffatoKien bedeutet und wobei R' ein Wasser- 
stoffatom Oder eine Methylgruppe bedeutet. Es ist insbesondere 
bevorzugt , ein Perfluoralkylacrylat oder -methacrylat einzu- 
setzen, bei dem R^ fur eine Perf luoralkylgruppe mit 6-12 Koh- 
lenstoffatomen steht und bei dem u fur eine Alkylengruppe mit 
2-4 Kohlenstoifatoinen steht. 

Bei Verwendung von Acrylnitril oder Methacrylnitril wLrd die 
schmutzabweisende Wirkung noch verstarkt. Der Grund hierfiir 
ist nicht geklart, es wird jedoch angenommen, daS die olab- 
vv-eisenden 3igenschaf ten des Oopolyrneren verloessert werden, 
wenn die Acrylnitrileinheiten in der Polymerkette vorliegen 
und daf) die Quellung des Copolyiij.eren durch Schmutzeinwirkung 
Oder Einwirkung von viskosen Olen verhindert werden wird, 
iUes bedeutet wiederum, dafi der anhaftende Schmutz und dafi 
das viskose 01 nur schwer in das Oopolymere eindringen konnen, 
so daiB die auSerllch" anhaf tenden Schmutzteilchen oder Olteil- 
ehen leicht wieder abgelost werden konnen. 

Bei den erf indungsgemalSen Copolymeren betragt die Menge an 
copolymerisiertem Acrylat oder Kethacrylat der Formed 

= CR'CO0(CH20H2O)^R- 

gewohnlich 5 - 50 fo und insbesondere 10 - 25 &e-w.-% bezogen 
auf das Gopolymere. Die Menge an polymerisierbarem Fluoralkyl- 
fflonomerem betragt gewohnlich mindestens 25 und vorzugsweise 
mindestens 40 und iisbesondere 50 - SO Gew.-yi bezogen auf 
das Gopolymere. 

Wenn Acrylnitril oder Methacrylnitril ebenfalls copolymer-isiert 
werden, so werden diese gewohnlich in Mengen von 5-35 und 
insbesondere von 10 - 20 Gew.-f bezogen auf das Gopolymere einge- 
setzt. 
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ZTi gr-Q.i3 ist ist Ai§ SI- wa§P^§1?a;l3V^§ia§iide Y/I^ifeuiig dep 
e^balttapii QQSQlpieE&ii g^L-gg^iag. Ilia shaOiighig Ptoajigmeii-.wiM 
-^ei ejaer ladeOTg ifi 4?it§43:§ Agi-^liitMl ©i^^ fi§-fefeap,Efl= 

ai^^fii ^eM^§Mn%i Pss fl%m^i^lmQmmm§ te§ §f§gi|i§6ii§ 

Air.^lat Qder He1iiiaQr.ylg.-fe iJin^ d^s, Acrylni^r.41 qder- i-l&^haQTfli^ 
^eg §©|ia|teii§ii g§plpig?5^?i- ¥gf->,es.§'eisf,- W^^^ i, 1.. di§ M^- 

§tM4ife§-4t i^im §feim4&@fe§ J&iaipag ujt^: pg@ii. Waisfeiii,, 14?. 
iji§ii@Mi@4*j t4§ »t§} te ieiff §iif til, , mm wmM^ 
44§i » gfetttgiii- 14'- f ¥ai§^,i''- wl &@fe®^^sa-few§ii:g§iia§a 14¥fe\ai» 

l©4pi©?4§-a^4§^sf^^f fafef-§a iLtBgepttii*- wti'igas Si n'imm §4§fe 
8^i%§teife4§§l?B94pief4 satifja J i o:8TiRgg®©lp!-eS'4s&t4§l j §wiB^&^4§?is.- 
S§lpimsart4§ai STO4s-4QagB0lpeM§£i^eia^ SgSteiftmp©§4fm§S4ga- 

■4a l§aggB gMlgigii^. AffgEdeii-TjiMmle?- %tito§a Gg|o,lpigi± §l§?t . 
"wgrftea, (iee4pietg B@l3^gBigatt:§aag^aBte3? • sia4 J|gaz@;sfls 
. peyg^fid,. I<a.vir£i|=ipj3p3Ei^, k^m-t^lM^^^mQ^ti 1^H;^4¥Q3l3f^gy§lP- 
hex3fliiy^i?op§roxid, S^rGar^oxyprapionyiBeroxid, Ace^jrlpero^id, 



-Sr.. 



4zQl3isispbut3flami4in-diii5fd?Qe^^ AmhisiaoMntymni-^T-ll , 

Nat?xunipe?giid, laliumpersulfat; und AipiaiiiTajipei^sulf at , le^. 
st3?ahlung mit ioaaisieBeiideri Sti?aM.^n, wie .^atralxlen ka^Pl 
ebenfalls axjm gtar-ten der pQlpierlsatlon dienen, Als oberflaeheii- 
aktivB iiit^tel eipen sicji ^erspliiBdene anonisDhe, kationisohe 
uiid niBht:-iQJiiselie EmulgatoEeji, (|eei§nete anionisQiie Emulgatoreii 
piiid I'Ta1iPiuin==alkenyl sulfa ■taee tat rait ©inM Alkeiiylgruppe mit 

18 SqhleBatQffatQmen, latrivtmoleat , Natsixtmalea 'piethylsulfat, 
ABirnQfiiura- -HrrpQljff luoa?alkaiiQat mit 8 10 Kahlenatof fatomen, 
AjpiQniwiif luojJallcanQat , Watrlx^nallcylSTilfat mit einer- Alkylgruppe 
mit 1Q rr ia Efilile.nstQffatpBieH, Iati?ivunali£ylbengolsvilf omt wid 
Nat^iumalkylmpii^Mlia^ lAit einer Alk^lgsuppe van 

12 ^ 18 ]CQhlen£3tp.ffatQnien, Qeeignete katiopisplie HiulgatQrgii 
^iiid BQdBcylme-thylbeii^^ltrinigtkyl^ Benayi^. 
dQdeejrldlinetiijlaipfipiiiijmGhlQ?^^ , (lr^(diatliylaminQ} atkylj^oleylr- 
amidhydrQc^lQrid, PQdeeyltrimt|xylairaipnium g?xime'tli3fir-, 
tet3?ade0ylaHanpniumeMlQrid , HexadeeyltrimetiiyiaiMpnium 
und $¥±mptliyloptad@f?ylaminQniwip Geeigriete nlQlit-ipiiiache 

EmulgatQ??eB aind Pelyoxjathfleiiliexylplienol, Isooet^flpheppl, 
NQnylphenol und Sphere ?ettalkQb.platlie3p mit 12-18 Ko;hlm- 
gtaffatomeii, gQwie hghere Polypxyatfeylea-Iettaaia^egegtea? mit 
einem f pttQaur-eanteil yqu 12-18 Ephleagtef fatginea gpwie 
l^pxyatiyflenalteiitMp mit eiiier AlkaM^gmm^ von 12-16 
KQhlgngtQffatQmeji, lpl;^px|^atfe?^i6aalfcylami|ie mit fliiei? Alfe^rlr; 
gr.\3.p,pe vgn \% ^. 18. KpfeleastpSfatpmsii uM Ipiyoxyatfefleapppblt- 
anJxjrdrid-alkanpat , 

Die Mpiipmp^^eii kpRiigia iii piBpra- geeigaeteH prganippiip Lpsxiriiia-. 
mittel aufgelpat we?'4eji, wpra.uf die ipsungspeklpieiMaatipn 
in Gegenwart einea PolympripatipnastartpjJS v^ie a, §, eirips 
in dera Lps.^ingajiiittel laslieiieia ferpxida, einer 42ove3?bindy.i^§ 
Oder unter BestraiiiuBg mit ipnisierendeii Straliien dwrpiigef Ufet 
wird, Als arganigpiie ijoaungsmittel ftjj? die LGa^ngspdfefii©S'i Satioa 
koirn-en TrieMert^if liipr-atlian, Acptpn uni dfl, in fi'agg, 

iUe e2?iindmi.gs.gemai3e]a. 81- und wassesabweisend&n Mittel 
(Aerpso?., Jjasung in pr.ganxspiiem Lps-^iigaiBittel pder Latpi^) 
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konnen dixekt dvtrch LgsungspDiymerisaiian oder . Jilmulsions- ■ 
polymerisation herges-|ellt werden. Fexnex koimen diese Mittel 
irt Form von Emulsionen, Losungen oder Aexosolen in herkomm- 
lidierweise iLergestellt -werden.. Zum Beispiel kann -eine wassrige 
Emulsion direkt durch .Emulsionspolyuierisation herges-bellt 
v/erden -and, ein Hit-tel in Form einer. Los-ung kann direkt durch 
Losungspolymerisatlon liergestellt werden. Uas- Mittel • in Losungs- 
form'kann ferner auch durch Auflosen. eines- durah Sul)stanz- • 
hlockpolymerisation oder durch Emulsionspolymerisation herge- . 
stellten Copolymeren in einem g.eeigneten orgahischen Losungs- 
niittel wie Aceton, Methylathylketon, Diathylather ^ Methyl- 
chlorof ornij Trichlorathylen, Tetrachlorathylen, Ohlorfluor- 
kohlenwfcxsserstof f , wie Tetrachlordif luorathan, richlortrif luor- 
athan oder I'lischungen- derselben, herge-stellt werden. Aerosol- 
mi ttel konnen hergestellt warden,, indem man die Losung rait 
einem .Treibmittel, v/ie Dichlordifluormethan", Monof luortri- 
chlormethan, Dichlorlietraf luorathan oder. dergleichen in einen 
.Behalter giht. 

Die erf indungsgemafien pi- 'und wasserabweisenden Mi ttel konnen 
in verschiedenster Meise angewaiidt v/erden, . 3.B naeh der Art 
des zu behandelnden .Gegenstandes und je nach der Art des Mit- 
tels. ¥eim es" sich bei .dem Mittel um eine wassrige Bmulsion 
Oder urn eine. Losung ]lahdelt,so wird die Oherflache des zu he- 
handelnden Gegenstandes in- derhkommlicher Weise mit dem Mittel . 
beschichtet, z. B. durch Eintauchen oder dgl. und danach ge- 
trocknet. Falls erf order lich k5nnen Verne tzungsmi ttel zur Ver- 
net'zung des Copolymeren zugesetzt werden. Falls ;das Mittel . . • 
in Aerosolforiri; angewandt wird, so wird es auch auf den zu 
behandelnden Gegenstand aufgespriiht und danaGh getrocknet. 
Man kann di.e erfiri.dungsgemaJ3en ,Mittel zusammen mit. herkomm- 
lichen wasserabweisenden Mitteln oder blabweisendeji Mitteln 
ei.nsetzen und.,ferner a,uch zusammen mit Insektizlden, Flamm- 
schutzmitteln,. Antistatika, Farbstoff 1x1 ermi ttel, Schruiapf- '- 
festmaehungsmitteln oder dgl. 
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Die erfindungsgemal?.en 61- und- wasserabweisenden Mittel eignen 
sich ohne Einschranlcung fiir alle moglichen Gegenstande, und 
insbesondere fur Faserprodukte, v/ie Textllien, aias, Papier, 
Holz, Leder, Wolle, Asbest, Tonprcdukte ,. Zement, Metall, 
Metalloxyde, Keramik, Kunststoff, beschichtete Oberf lachen, 
aips Oder dgl. Die Textilmaterialien konnen aus Naturfasern, 
wie Baumwolle, Hanf, V/olJe, Sdde oder aus synthetischen Pa- 
sern, wie Polyamiden, Polyestern, Polyvinylalkoliolen, 
Polyacrylnitrilen, Polyvinylchloriden oder Polypropylenen 
Oder aus halbsynthetischen Pasern, wie Hayon, Acetat und 
Glasfasern oder Mischungen derselben bestehen. 

Im folgenden wird die Srfindung anhand von Ausf iihrungsbei- 
spielen naher erlautert. 

Die wasserabweisende Wirkung wird gemalB ASTM 1)583-63 (Spriih- 
Methode) gemessen. Dabei werden die Ergebnisse anhand einer 
Vverte-Skala gemaB Tabelle I angegeben. 

Die olabweisende V/irkung des erf indungsgemaflen Mittels wird 
nach. der Tropf enfallmethode gemessen, wobei n-Heptan und 
Nujol Oder Mischungen derselben in verschiedenen Mischungs- 
verhaltiilsEjen gemafi Tabeile II angewandt werden. Der Tropf en" 
wird wahrend einer Zeitdauer von 3 min beobachtet und die Er- 
gebnisse werden gemalB der Tabelle II bewertet. 



Tabelle I 



wasserabweisende 
Wirkung 



Zustand 



100 



kelne Benetzung der Oberflache 
geringe Benetzung der Oberflache 
sichtbare Benetzung der Oberf 3 ache 
teilweise Benetzung der Oberflache 
voile Benetzung der Oberflache 
vollstandige Benetzung beider Oberflachen 



90 



80 



70 
50 



0 
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Tabelle II 



blalswelsejide Wirlomg 


Zussimmeiis e t zung 
n-Heptan (To1*-'a) 




1 50 


100 


■ °: 


140 


90 


- 10 


130 


80 


20 


120 


70 


. 30 


110 


60 


40 


100 


50. 


50 


90 


. 40 ■ 


60 


80 


50 


.70 


70 


20* 


80 - 


60 


10 


. 90 . 


50 


0 


100- 


0 . 


100 i ETu jol wlrd 
nicht gehalten 





Bei den folgsnden Beiepielen betrageit ein'ige 2ahlen das (+) , , 
vfas einen etwas hoheren Wert anaeigt* " 

Die sclmutaa'bweisende Wltkuiig wird f olgeiadermaBeii f eatgeBtellt: 
Das mi t dem.Mlttel behandelt> lEextilmaterial vrird auf ein 
horizontal liegendes iibsclipapier ge leg t land 5 rropfan altes 
Mo tor 61 (aacii 4000 IoHj aus eindm kleinen- Autorao^jil); rom 
lyp SaE 20Wt40 werden .a,uf den Stoff falleiigelassen. Danach 
wird der ICextilstof f mit einer JolyMtl^enf olte ■bedeeict und 
ein G-ewielit von 2 kg wird waiarend 60 sec aiaf die S'Qlie gestellt. 
Danach werden das Gewioht und die Polyathylenf olie entfernt md 
das libersGhussige Ql- wird atgewisoht. BanacE wird der Stof^; 
1 h so' gelassen, Bodann wird die leatprobe mit Ballast-Textil- 
stof fen -v-ermischt (bis einem G&SaiEtgewicht von I'-kg) und 
die Mlsoliimg wird wahr end. 10 ain bei 50 % la einer elektri- 
schen' V/asohiiiasohine iftit 60 g Jmriumalkylbenzolsulf onat 
in einem'Bad voii 35 1 gewasoMn* Die gewaseHetten lextilma- 
t;eriali en werden mit "Wasser gespult und durch Biif t getrocknet. 
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Die getrocknete Testprobe wird anhand einer Standard-¥erte~ 
Skala gemala Tabelle III Taewertet. Diese Metliode entspricht 
der ASTCC-Testmethode 150-1970. 



Tabelle III 

Schiriutzabweisende Wlrkung 



Bewertung 


Beobachtung - 


1,0 


starker Pleck 


2,0 


siclitbaxei? Pleck 


3,0 


leicht sichtbaier Pleck 


4,0 


fast unsichfbarer Fleck 


5,0 


kein Pleck 



Herstellung des Gopolymeren 

Im folgenden soil eln Beispiel fiir 'die Herstellung des Go- 
polymeren aus einem Fluoralkyl-Monomeren und aus Acrylnitril 
und aus der Verbindung der Formel = C(CH2)COO(G2H^O) gCH^ 

durch Bmulsionspolymerisation erlautert warden. In einen 1 1- 
Vierhalskolben, welcher mit einem Quecksilberthermometer und 
einem R'lilirer mit mondformigen Schaufeln aus Polytetraf luor- 
athylen ausgeriistet ist, werden 80 g OHg = GEOOOiCE^) ^iO¥^)rjO¥^, 
40 g Acrylnitril, 30 g CH2=G(CH3)C00(G2H^0)gGH3, 450 g von 
Sauerstoff befreites en-tsalztes Vasser, 100 g Aceton, 1,5 g 
Azoisobutylamidindihydrochlorid und 10 g 

G^H^g-- -^^^ -0(GH20H2O)2qH gegeben und das Qanze wird unter 

einem Stickstof f gasstrom geriihrt und emulgiert. Das Einleifcen 
von Stickstoffgas wird wahrend etwa 1 h f ortgesetz-t, um die 
Mischung zu reinigen. Die Miscliung wird bei 60 °C wShrend 20 h 
unter Rahren copolymerisiert . Die gaschromatographische Analy- 
se des Produkts zeigt, eine Umwandlung des Fludralkylmonomeren 
in das Gopolymere von 99,6 % an. Die erhaltene stabile Latex- ■ 
emulsion enthalt 22,5 7^ des Copolymerf eststof f es. Eine Ele- 
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mentaranalyse des Gopolymeren llef ert fiir Eluor einen Analy- 
senwert von^35,5 % (tereclmeter Wert 33,3^0. Die Intrinsic- 
Viskosi-tat (inherente Yiskositat) des Copolyineren (0,50 g/ 
100. ml Benzotrifluorid) tei 30' °G betragt 0,15. 

Be i spiel 1 

-Ein Copolymeres wird aus 60 a:ew.-''/i CP^(GF2)^(CH2)20C00H^CH2, 
5 Gm.-fo K-Methylolacrylamid xmd 35 GeM,-'}i 

CH2=C(CHj)C00(€H2GH20)gH hergestellt.. Aus diesem Gopolymeren 
wird eine Emulsion durcli Terdiinnung mit entsalztem Wasser her- 
gestellt. Diese Emulsion en-thalt 0,5 Gew.-^/S Eestkorper-Gopoly- 
meres . ■ Ein Textilinaterial aus 35 "A Baumwblle und 65 Polyester 
wird als lestprobe verwendet. Diese wird in die Emulsion wah- 
rend 1 man eingetauciit und danach zwisehen Gummirollen "bis. 
zu einer Flussigkeitsaufnalime von 80' ?i ausgequetscht . Die so 
■behandelte Probe wird wahrend. 3 min bei .100 °C getrocknet 
und danach Wahrend 3 min auf 150 °C aufgeheizt. Die erhaltene 
Prohe zeigt eine olabweisende ¥irkung von 100, eine wasserab- 
weisende Wirkung yon 10 und eine schmutzabweisende ¥irkang mit 
dem Wert 4. 

Beisplel 2 - . v 

Ein Copolymeres wird aus lO Gm.-f" GE^(GF2)^GH2GH20G0GH=CH2 , 
10 &ew.-5^. iVlethylmethacrylat , 18 Gew.-!'/o 

GHg = 00H500O(CH2CH2O) 23GH^ und 2 Gew.-^& GHg =GHGONHGH20G4Hg 
' hergestellt und danach mit entsalztem Wasser verdunnt, so daB 
eine Emulsion mit 0,5 G:ew.-^a Eestkorper-Gopolymerem gebildet 
wird. Eine Textilprobe aus 35 Baumwolle und 65 % Polyester 
wird gemaS Beispiel I' mit dem yerdunnten Mittel behahdelt. 
Hlerbei ergibt sich eine olabwelsende Wirkung von 120, eine 
wasserabweisende Wirfcang von 70 und eine -schmutzabweisende 
Wirkang mit dem Wert 4; ■ • - ' ■ . 
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Beisplel 3 



• Ein Copolymeres wird. aus 60 Gew.-';i 
GP3(CP2)/CH2)^CCH2)2000CH = CHg, 15 Gew.-^i Acrylnitril, 
25 Gew.-?i GHg = CCCH^jOOOCCH^CH^O) OH und 2 Gev..-^^ 
CH^ = CHCOraCHgOC^Hg hergestellt tmd mit entsalztem Wasser 
verdiinnt, wobel eine Emulsion mit 0,5 Gew.-?b Festkorper- 
Copolymerem gebildet wird. Ein Amundsen-Textilmaterial 
aus 100 Polyester wird mit dem Mittel gemaB Beisplel 1 behan- 
delt. Die behandelte Probe zelgt eine olabweisende l^irkung von 
130, eine wasserabweisende Wirkung von SO und eine schmutz- 
abweisende. tfirkung von 5. 

Belspiel'4 

Ein Copolymeres wird aus 70 Gevf 

CF^{CF^)^iQE^)^OCOOE = GE^ , 10 Gew.-/. Methacrylnitril, 
18 Gew.-/o CH^ = C(GH3)C00(CH2GH20)gGH3 und 2 Gew.-?i 
Hydroxyathylmethacrylat hergestellt'. Dieses Gopolymere wird 
mit entsalztem Wasser verdiinnt, wobei sich eine Emulsion mit 
0,5 Gew.-?& Copolymer-Pestkorper blldet. Ein Tricot-Material 
aus Polyester wird gemalS Beispiel 1 mit diesem verdiinnten 
Mittel behandelt. Die behandelte Probe zeigt eine olabweisende 
Wirkung mit dem l^ert HO"*", eine wasserabweisende Firkung des 
Wertes 80 und eine schmutzabweisende Wirkung des- Wertes 5. 

Beispiel 5 - 

Ein Copolymeres wird aus 55 .-f'' 0'^^{C-S^)^SO^{G^)OE^OQOO , 
-(GH^) ^^ .CH^, 15 Gew.-f? Acrylnitril, 25 Gew.-% ' - , 
CHg = G(CH^)C00(CH2CH20)^^CHj und 5 Gew.-/» Glycldyl-' 
methacrylat hergestellt. Dieses Gopolymere wird mit entsalz- 
tem Wasser verdiinnt, wobei sich eine Emulsion mit 0,5 Gew.-?^ 
Copolymer-Pes tkorper bildet. Ein Material aus 55 Baumwolle 
und 65 f> Polyester wird gemaS Beispiel 1 mit diesem verdiinnten 
Mittel behandelt.. Das behandelte. .Material hat eine olabweisende 
Wirkung von 110, eine wasserabweisende Wirkung von 70* und 
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sine schmutzabwelsende Wii'laing des ¥ertes 5. . 

-Be is pi el 6 ... 

.Mn Copolymeres wird aus 60 Gew.-^fc 01^(0:^^} ^m^m^OGOm^m^, 
12 Gew.-?S Hethacrylnitril, 15 Gew.-?^ CH2=C(.CH^)COO(0H2CH2O) ^11 
una 1Q Gew.-^ aH2=e:(GHj)C00tCH2CH2O)^ ^H md 5 Gew.-j^ 
Hydr-oxyatliyliiietiiaGrylat liergestellt uAd; das. ez-haltene Copoly- 
mere wird mil; erttsalzterj ¥asser verdurmt, woTDei ein '61- und 
abwasserabweisendes ' Mittel. vom 3^^^ entsteht , welches 

0,5 Gew;-^'Festkorper-aop.olymeres enth^ . 
pro'be aus 35 "P Ba-umwolle und 65 /« Polyester wird gemafi , 
Beispiel 1 mit dem Mitt el ■beliandelt. Die •behandelte Probe , 
zelgt sine olabweisende ¥irkung von 110"*", eine v/asserabweisen- 
de varkung.des \vertes 70'^ imd eine scbmutzabweisende Wirkung 
des Wertes 5. ■ ■ 

Beispiel 7 .. 

Ein Copolymeres wird aus 6'5:Gew.-5S 

GP.5(G^2)7S02FCCH2)GH2CH20C0C(CH^) " - CH^, 18 Gew.-^fe. Acrylnitril, 
8 Gew.-5S = G(GHj).COO(CH20H2O)23GH3, 7 Gew.-^J 
CHg = G(CH3)COGCCH2GH26)gH und 2 Qew.-fc OHg.^ CHC0MCH20G^Hg 
hergestellt uiid da^ eriialtene Gopolyniere wird mit entsalzteni 
Wasser verdunnt, v/obei eine Emulsion mat 0^5 Gew.-^fb Fest- 
stoffgehalt gebildet wird. Eine Probe aus 35 fo Baumwolle und 
65 ?^ Polyester wird gemafi Beispiel 1 unter ■Verwendung des 
verdiimiten Mittels beliandelt. Die beliandelte Probe zeigt 
eine olabweisgnde Wirlcung von 120, eine wasserabweisende 
Wirfcung von 70 und eine soHmutzabweisende WirJcong von 5 * 

Verffleibhsbelspiel 1 ' . 

Dieses' Vergleichsbeispiel zeigt,' daS die schmutzabwelsende 
¥irkung riicM . verbessert werden Icann, wenn die Menge an 
Polyoxyatoylenester der MetKacrylsgure oder der Acrylsaure 
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zu gerir.g ist. Ein Copolymeres v/ird aus 70 Gew.-^b 
0:F^iOF^)^SO^l]{GE^)GE^CE^OGOG{CE^) = CH^, 26 Gev/.-?i 
Acrylnitril, 2 Gev/.-5& CH^ = CCH5COC.(GH2CH20)2^CH. und 
2 G-ew.-)'^ OH^ = OHCOiraCH^OC^Hg hergestellt. Dieses Copolymere 
wird mit entsalztem Wasser verdiinnt, wobei ein ol- und wasser- 
abweisendes Mittel in JTorm einer Emulsion mit 0,5 Gew.-^ 
ii^estkorper erhalten wird. Eine Testprobe aus 35 > Baumwolle 
und '65 "f^ Polyester wird gemalS Beispiel 1 mit' dem verdiinnten 
Mittel behandelt. Die- so behandelte Probe zeigt eine. olab- 
weisende V/'irkung des Wertes 120, eine wasserabv/eisende Wiiaomg.... 
des Wertes 70 und eine schmutzabweisende V/irkurgdes Wertes 2. 

Yergleichsbeispiel 2 

Ein Copolymeres v/ird aus 50 Gew.-ji^ CgF^^CH2CH20C0GH = CH2, ' 
20 Gew.^^ Acrylnitril, 23 Gew.-^ri GH^ = 0(CHj)G0^CH2CH2OH und 
2 Gew.~?S CH^ = CHCONHCH^OC^Hg hergestellt und dieses Copoly- 
mere wird mit entsalztem Wasser verdiinnt, wobei, ein bl- und 
wasserabweisendes Mittel in Porm einer Emulsion mit 0,6 Gew.-fc 
Pestkorper ertialt.en wird. Eine Probe aus 35 5^ Baumwolle und 
65 °/o Polyester wird gemafi Beispiel 1 mit dem verdlinnten- 
Mittel behandelt. Die so behandelte Probe zeigt eine olabwei- 
sende V/irkung des Wertes 100, sowie eine schmutzabweisende 
Wirfcung des Wertes 2. 

Beispiel 8 

Ein Copolymeres wird aus 60 Gew.-?J Cl'j(GF2)^GH2CH20C0CH = GHg, 
15 Gew.-/a Acrylnitril, 20 Gew.-/o CH^ = ^{^'^■^WiGE^E,^) 
und 5 Gew.-^ Glycidylmethaorylat in Aoeton hergestellt, wobei 
eine LSsung gebildet wird, welche 0,5 Gew.-?^ Pestkorper ent- 
halt. Mit diesem Mittel wird eine Strlckprobe aus 100 io Poly- 
ester bespriilit bis zu einer Peuchtigkeitsaufnahme von 
80 ia. Die bespruhte Probe wird bei 100 °C wahrend ^ min 
getrocknet. Sie zeigt danach eine olabweisende Wirkung des ' 
Wertes 120, eine wasserabweisende Wirkung des Wertes 80 und 
eine schmutzabweisende Wirkung des Wertes 5. 
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P A T E N T A II S P R ti C H E 



(ly SeMutz-, . ol- und wasserabweisendes CopolymereB, her- 

stellbar dtirch Gopolymerisation von mindestens 25 G-ew.-^j^ eines 
Eluoraljkyl-Monoiaer.en und 5 - 50 Gew.-^" eines. polymerisier'baren 
Acrylats oder Me-thacrylats der Foz-meX 



^ CHg. = C;r''cOO(CH2CH20)^R^ 



bed'euten und wo'hei.n. eine Zalil Ton 5' - 50 bedeutetJ 

2. Copolymeres nacli. Ansprueh 1, gekeiui^eiGhnet: durch:- 
zusatzliche 5 - 35 &ew.-?$ ron Struktureinlielten deq Acryl- 
nitrils Oder- Metlaacrylnitrils..\ 

3. - . Copolymeres nacli- einem der Ansprtiohe t oder - 2, ge-- 
kennzeiclmet durch weniger ..als 50 \&ew.-?b Struktureinlieiten 
eines der folgenden welter eij CQpolymerisiBi?"baren Monomeren: 
Athylen^ Tiny lace tat, Vinylfluorid, Vinylidenhalogenidj- 
Styrol,. a-Methylstyror, p-Meth.ylstyrol, Aerylsaure,, ■ 
Alkylacrylat, Methacrylsaure, Alkylmetliacrylat , Acrylamid, 
MethacrylamidMrcBiac e.tonacrylamid, Me thyloldiaeetonacrylamid , 
N-Methylolacrylamid, Vinylalkylather , ■ HalogenvinyialkylatTaer , 
Vinylallqrlketone , Butadien, Isopren, Chloropren, Glycidyl- 
acrylat , MaleinsaureanlLydrid und Miscliungen derselben. 

4. ;Cpjjo.],yiiier:ps naeh. einem der Aaispriiche, 1 bis 3, ge- 
kennzeictoetv^dureb.' fiuoralkylhaltige Struktureinheiten ent'- 
sprechend eloiem. Mo.nomeren in Poith eines ungesattigten 
Esters mit einer. Pe;rf iuoralkylgruppe , , einer Jluoralkylgruppe 
oder einer Gblprf luo.ralkylgruppe . . : 

5. ... . /Qopolynieres nach einem der ■ Ajispriieiie.- 1...bls 4, ge- 
keimze,i,c]met ,-durch; atrtiktureinheiten . einer Mischung vipjii .. , -^.r 
Polyat^hyienoxid-Acrylsaure-pde^ der ^"0:1111,61 
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v/oljei die Durchschnittszahl n einen '/^ert im Bereich 
von 3-50 -und vorzugsweise 4 - 25 hat. 

6. Schmutz-, 61- und wasserabweisendes Mittel, gekonn- 

zeichnet durch einen Gehalt an einem Copolymeren, welches 
durch Copolymerisation von niindestens 25 Gew,-?6 eines J?luor- 
alkyl-Monomeren, 5-50 Ge^.-% eines polymerisier-baren Aery la t 
Oder Methacrylats -der Pormel 

= CR''G00(aH20H20)^R2 

wobei und rt^ v/asserstoffatome oder Methylgruppen Ijedeuten 
konnen und wobei n eine Zahl von 5 - 50 bedeutet umd 0-35 
Gew.-fo Acrylnitril oder I'lethacrylnitril und 0 - 50 Gew.-;^ 
eines anderen eopolymerisierbaren Monomeren herstellbar ist. 
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